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(57) L'invention se rapporte a une composition phy- 
siologtquement acceptable, notamment cosmetique, 
contenani au moins une matiere colorante et une phase 
grasse liquide, structuree par au mo ins un porymere de 
masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 
30 000 notamment de 1 000 a 1 0 000, comportant a) un 
squelene polymerique, ayant des motifs hydrocarbones 
pourvus d'au moins un heteroatome et b) des chaines 
grasses pendant es et/ou terminates ayant de 12 a 120 



atomes de carbone, liees a ces motrls, ces chaines 
grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des 
mot its a heteroatome et des chatnes grasses, la matiere 
colorante, la phase grasse liquide et la porymere lor- 
mant un milieu physiolcgiquement acceptable. Ce poly- 
mere permet I'obtention d'un stick de rouge a levres de 
durete allant de 20 -a 900 g et par exemple de 20 a 600 
g, en Fabsence de cires, et dont ('application conduit a 
un depot brillant et non-migrant. 
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Description 

[0001] La presents invention se rapporte a une composition de soin et/ou de lrairement et/ou de maquiiiage de la 
peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des dues humains. contenant une phase grasse liquid©, gelrfiee par 
- un polymere particulier se pr^seniant notamment sous forme d'un stick de maquiiiage comme les rouges a levres. 
dont ("application conduit a un depot brillant et non-migrant. 

[0002] Dans les produhs ccsmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase grasse liquide struc- 
ture, a savoir oelifiee et/ou rigidifiee ; ceci est notamment !e cas dans les compositions solid es comme les deodorants, 
les baumes et les rouges a levres, les produits ant i-c erne et les fonds de teint coules. Cene structuraiion est obtenue 
*o a I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a matifier la composition, ce qui 
n'est pas lou jours souhaitable en particulier pour un rouge a levres : en eflet, les femmes sont toujours a la recherche 
d'un rouge a levres sous forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant. 

[0002] Par phase grasse liquide. au sens de la demande, on emend une phase grasse liquide a temperature ambiante 
(2E 6 C) et pression atmospherique (760mm de Hg). composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature 
ambiante, appel6s aussi huiles, compatibles entre eux. 

[0004] La structuraiion be la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation des compositions 
solides et, en plus, de limiter, apres dep6t sur la peau ou les levres, la migration de cette phase dans les rides et 
ridules, ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres. En effet, une migration importante de la phase 
grasse liquide, charged de matieres colorant es, conduit a un effet inesthetrque autour des levres, accentuant particu- 
20 liferement les rides el les ridules. Cette migration est souvent crtee par les temmes comme un detaut majeur des rouges 
a levres classiques. 

[0005] La brillance est liee pour 1'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi. il est possible de diminuer 
le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rouge a levres mais alors, la migration 
de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaires a la realisation d'un 
is stick de durete convenabte sont un trem a la brillance du depot. 

[0006] Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires etait tie* e a la structure cristaliine 
anisotrope de ces composes. 11 a done envisage* la fabrication d'un stick, sans cire. 

[0007] L'invention a fustement pour objet une composition de soin et/ou de maquiiiage et/ou de traitement de la peau 
et/ou des levres du visage permettant de remedter a ces inconvenienis. 
30 [0008] De facon surprenante, le demandeur a trouv6 que rutilisation de porymeres particutiers permettait de struc- 
turer, meme en rabsence de cire, les phases grasses liquides sous lorme de stic* dont 1'application sur les levres 
conduisait a un film brillant et non migrant. 

[0009] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquiiiage des levres comme les rouges a levres, les 
crayons a levres, mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des 

ss levres, comme les produits en stick de protection solaire de la peau du visage ou des levres. aux produits de maquiiiage 
de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de teints coules en stick ou en coupelle, les 
produits anti-ceme et les produits de tatouage ephemere, aux produits dtiygiene corporeUe comme les deodorants 
en stick, et aux produits de maquiiiage des yeux comme les eye-liners sous forme de crayon et les mascaras pains. 
[0010] De facon plus precise, ('invention a pour objet une composition structure contenant au moins une matiere 

40 colorant© et une phase grasse continue liquide, structuree par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne 
en poids allant de 1000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000, comportant a) un squelette polymerique. ayant des 
motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins une chaTne grasse pendante 
et/ou au moins une chalne grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, 
liees a ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 9S % du nombre total des motifs a heteroatome el des 

45 chaTnes grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un solide exempt de cire, la matiere colorante, la 
phase grasse liquide et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 
[0011] *Par au moins une chaTne grasse'eomposition, on entend une ou plusieurs chaines grasses. 
[0012] Une cire, au sens de la presents invention, est un compose* gras lipophile, solide a temperature ambiante 
(25* C), a changement d'etat solide/Itquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure a 40*C pouvant 

50 aller jusqu'a 200* C. et presentant a f 6tat solide une organisation cristaliine anisotrope. La taille des cristaux est telle 
que les cristaux diflractent et/ou ditfusent la lumtere, conferant a la composition un aspect trouble, plus ou moins 
opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, il est posstole de la rendre miscible aux huiles et de former un 
melange homogfene microscopiquement. mais en ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante, 
on obtient une recristaltisation de la cire dans les huiles du melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui 

5£ est responsabte de la diminution de la brillance dudit melange. 

1001 3] Les cires. au sens de la demande, sont celles g6neralement utilisees dans les domaines cosmetique et 
dermatologique ; elles sont notamment cforigine naturelle comme la cire cfabeilles, la cire de Carnauba, de Candellila, 
cTOuricoury, du Japon. de fibres de liege ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de lignite, les cires microcristallines, 
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la cire be lanoline. lacire tie Montan, les C20kerites, les huiles hydrog6n6es comme Phuile de jojoba hydrog6n6e. mats 
aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene issues de la polymerisation de methylene, les cires obte- 
nues par synthese de Fischer-Tropsch, les esters d'acides gras et les glycosides concrets a 40° C, les cires de silicone 
comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poty(di)methytsiloxane solide a 40° C. 
* [0014] La composition de l'invention est avamageusement autoponee et peut se presenter sous forme de stick ou 
de coupelie. Elle se pr6sente en paniculier sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et plus specialement sous 
torme de stick anhydre transparent, la phase- grasse liquide formsnt la phase continue. 

[0015] La structure ou gelification de la phase grasse liquide (ou huile), qui esi modulable par la nature du polymere 
a heteroatome utilise, est telle que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un boton ou d'un stick. Ces batons 
J 0 lorsqu'ils sont colores permettent. apres application, d'obtenir un depot briliant. homogene en couleur et ne migrant 
pas d2ns les rides et ridules de la peau, entourant en paniculier les levres. mais aussi les yeux. Les poly me res, objets 
de ('invention sont solubles dans une grande diversity d'huiles. 

[0016] L'invention a aussi pour objet une composition structure de maquillsge de la peau, des levres et/ou des 
pnaneres, contenant au moins un pigment en quantite sutfisante pour maquiller ta peau, les levres et/ou les phaneres 

7S et une phase grasse continue liquide, structured par au moins un polymere de masse moiecuiatre moyenne en poids 
ailani de 1 000 a 30 000, component e) un squelette polyme" rtque, ayant des mollis de repetition hydrocarbon es pourvus 
d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pencante et/ou au moins unexhalne grasse terminate 
ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chalnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre 
total des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, ledrte composition se presentant sous forme d'un solide en 

so particulier autopone et presentant notamment une durete allant de 20 a 2 000 g et de presence de 20 a 900 g et par 
exemple de 20 a 600 g, »e pigment, la phase grasse liquide et )e polymere lormant un milieu physioiogiquement ac- 
ceptable. 

[0017] En particulier, cette composition est une composition de rouge a levres. 

[001 8] 'Par pigment*, il faut comprendre toute particule solide insoluble dans le milieu servant a donner et/ou modifier 
25 une couleur et/ou un aspect iris e. 

[001 9] De tacon avantageuse, le polymere de la composition de l'invention comprend une masse moieculaire moyen- 
ne en poids ailam de 1 000 a 10 000 et mieux de 2000 a 8000. 

[0020] Le polymere structurant de la composition de l'invention est un solide non defonmable a temperature ambiante 
(25" C) et pression atmospherique (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans ropacrfier. 
50 [0021] Par *ch2lne 1onctionnalis6e' au sens de Pinvention, on entend une chaine alkyle comportant un ou plusieurs 
groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les groupes hydroxyle. ether, oxyaikylene ou polycxyalky- 
lene, acide carboxylique, amine, ha to gene, dont les groupes fluor6s ou pertluores, ester, siloxane, polysiloxane. En 
outre, les atomes dtiydrogene d*une ou plusieurs chalnes grasses peuvent etre substrtues au moins partieltement par 
des atomes de fluor. 

3s [0022] Par 'polymere", on entend au sens de ('invention un compose ayant au moins 2 motifs de repetition. 

[0023] Par •motifs de repetitions'chaTnon hydrocarbon 6s, on emend au sens de ^invention un motif ou chaTnon 
comportant de 2 a SO atomes de carbone. et de preference de 2 a 60 atomes de carbone, portarrt des atomes d*hy- 
drogene et eventuellement des atomes tfoxygene, qui peut etre lineaire. ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces 
motifs ou chainons comprennent. en -outre, chacun de un a plusieurs het6roatomes non pendants et se trouvant dans 

40 ie squelette potym6rique. 

[0024] En outre, le polymere de la composition de l'invention comprend avamageusement de 40 a 98 % de chaTnes 
grasses par rapport au nombre total des chainons a heteroatome et des chalnes grasses et mieux de 50 a 95 %. La 
nature et la proportion des chainons a heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en 
particulier similaire a la nature de ta phase grasse. Ainsi, plus les chainons a heteroatome sont polaires et en proportion 

*s elevee dans le polymere, ce qui correspond a ta presence de plusieurs heteroaiomes, plus le polymere a de Paffinite 
avec les huiles polaires. En revanche, plus les chainons a heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en pro- 
portion faible, plus le polymere a de Paffinite avec les huiles apolaires. 

[0025] Les chainons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un a plusieurs h6t6roatomes choisis en par- 
ticulier parmi les atomes cf azote, de soul re, de phosphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou 
so plusieurs atome croxygene. Ces motHs peuvent. en outre, comprendre un groupement polaire du type carbonyle. 
[0026] Les chainons ou motifs a heteroatome sont en particulier des chainons comportant des chainons hydrocar- 
bones et des chainons silicones formant un squeletie organopolysitoxane, des chainons amide lormant un squelette 
du type potyamide. des chainons 'isocianates* ou mieux carbamate et/ou ur6e lormant un squelette polyurethane, 
polyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces chainons sont des chainons amide. Avantageusement, les chai- 
ns nes pendantes sont liees directement a Tun au moins des h6t6roatomes du squelette potymerique. 
[0027] Entre les motifs hydrocarbons, le polymere peut comprendre des motifs cxyalkylenes. 
[0028] Comme potymeres structurant pr616res utilisables dans ('invention, on peut citer les pofyamides ramifies par 
des chalnes grasses pendantes et/ou termrnales ayant de 12 a 120 atomes de carbone et notamment de 12 a 68 
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atomes de carbone. les chaines grasses terminates eianl !i£es au squelette polyamide par des fonclions ester. 
[0029] Ces polymeres soni de preference des polymeres resultant d'une poiycondensation entre un diacide carboxy- 
lique a au moins 32 atomes de carbone (ayani notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine ayant 
au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 a 36 atomes de carbone). Le diacide est de preference un 

£ dimere d'acide gras ayant au moins 1 6 atomes de carbone comme facide oieique, Iinoleique : linolenTque. La diamine 
est de preference ('ethylene diamine. Phexylene diamine, t'hexamethylene diamine, le phenylene diamine, ('ethylene 
iriamine et encore mieux ('ethylene diamine. Pour les polymeres component un'ou 2 groupements fi'acide carboxylique 
terminaux. il est avantageux de les esterifierparon monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference 
de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, par exemple a 16 atomes de carbone. 

io [0030] Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-5763657 de la societe Union 
Camp. Chacun de ces polymeres satislaft notamment a la lormule (I) survante : 



20 



R 4 R* 
I I- 

R'-O^ -C«R 2 ~C--N-R 3 ~N- rv-C-R'-C-O-R 1 

II II li II 

0 0 0 0 



dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 10 % a 
50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou 
alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de carbone ; R 2 represente a chaque 

2£ occurrence independamment un groupe hydrocarbon* en C 4 a C 42 a condition que 50 % au moins des groupes R 2 
represented un groupe hydrocarbone en a C 42 ; R 3 represente a chaque occurrence independamment un groupe 
organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes 
tfoxygene ou d'E2ote et R* represente a cheque occurrence independamment un atome dtiydrogdne, un groupe 
alkyle en C 1 a C 10 ou une liaison directe a R 3 ou a un autre R 4 de sone que I'atome cTazote auquel sont lies a la fois 

30 R3 el R 4 fasse partie cTune structure heterocyclique d6finie par R*-N-R 3 , avec au moins 50 % des R* representant un 
atome d'hydrogene. 

[0031] Dans le cas particulier de la formule (I), les chaines grasses lerminales eventuellement fonctionnalisees au 
sens de Pinvention sont les chaines terminates liees au dernier heteroatome, ici a20te, du squelette polyamide. 
[0032] En particulier, Ibs groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines grasses lerminales et/bu pen- 
as dantes au sens de Pinvention, represented de 15 a-40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 
a 35 %. De plus, n represente avahtageusemeni un nombre entier allant de 1 a 5. De preference. R 1 est un groupe 
alkyle en C 12 a et de preference en a C^. Avantageusement, R 2 peut etre un groupe hydrocarbone (afkylene) 
en C 10 a C 42 . De preference, 50 % au moins et mieux 75 % au moins des R 2 sont des groupes ayani de 30 a 42 
atomes de carbone. Les auires R 2 sont des groupes hydrogenes en C 4 a C 19 et mfime en C 4 a C, 2 . De preference, 
«0 R 3 represente un groupe hydrocarbone en a C^ ou un groupe polyoxyalkylene et R* represente un atome d'hy- 
drogene. De preference, R 3 represente un groupe hydrocarbone en C 2 a C 12 . 

[0033] Les groupes hydrocarbon 6s peuvent etre des groupes Hneaires, cycliques ou ramifids, satur6s ou insatures. 
Par ailleurs. les groupes alkyle et alkylene peuvent Sire des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non. 
[0034] Selon Invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue a Parde d'un ou plusieurs polymeres 
de lormule (I). En general, les polymeres de formule (1) se presentent sous forme de melanges de polymeres. ces 
melanges pouvant en outre contenrr un produh de synthese correspondant a un compose de formule (I) avec n valant 
0. c'est-a-dire un diester 

[0035] A titre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans ta composition seton Pinvention. on peut crter les 
produits commerciaux vendu par la societe Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont 
so vendus respectrvement sous forme de gel a BO % (en matiere active) dans une huile min6rale et a 1 00 % (en matiere 
active). Its ont un point de ramollissement de 68 a 94°C. Ces produrts commerciaux sont un melange de copoiymere 
cfun diacide en C^ condense sur Pethylene diamine, de masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les groupes 
ester terminaux resultant de Pesterificatton des terminaisons d'acide restanies par Palcool cetylique, stearylique ou 
leurs melanges (appeles aussi alcool cetylstearylique). 

[0036] Les polymeres structurant de la composition de Pinvention ont avantageusement une temperature de ramol- 
lissement supSrieure a 70 e C et pouvant aller jusqu'a 190*C. De preference. i)s presentent une temperature de ramol- 
lissement allant de 80 a l30 a C et mieux de 80'C a 105 # C. Cene temperature de ramollissement est plus basse que 
celle des polymeres structurant connus, ce qui tacilite ta mise en oeuvre des polymeres objet de Pinvention et limhe 
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ies deteriorations de la phase grasse lipuide. 

[0037] Les polymeres objei de I'invention presenlent du 1ait de leur chatne grasse, une bonne solubilhe dans !es 
huiles (a savoir composes liquides, non miscibles a I'eau) et done condutsent a des compositions macroscopiquement 
homogenes meme avec un taux sieve (au moins 25%) de polymere, conireirement.aux porymeres tie I'art anierieur 
exempts de chatne grasse. _ 

[0038] Avantageusement, le polymere est associe a au mcins un compose amphiphile tiquide d temperature am- 
biante. de valeur de balance hydrophile/lipophile (HLB) inferieure a 12 et notamment allant de 1 a 7 et de preference 
de i a 5 et mieux de 3 a 5. Selon I'invention. on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces composes 
amphrphiles ont pour but de renforcer les proprietes structurantes du polymere a heteroatome, de taciliter la mise en 
oeuvre du potymere et d'ameliorer la capacite a deposer du stick. 

[0039] Selon I'inveniion. la composition doit avoir une durete allant de 20 a 2 000 g et mieux de 20 a 900 g, notamment 
de 20 a 600 g el par exemple de 1 50 a 450 g. Cette durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une 
sonde dans labile composition et en paniculier a I'Eide d'un analyseur de texture (par exemple TA-XT2 de chez flheo) 
equipe cfun cylrndre en ebonite de 25 mm de haul et 6 mm de diametre. La mesure de durete est eflectuee a 20*C 
au centre de 5 echanti lions de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantillon de composition a 
une pre-vitesse de 2mm/s puis a une vitesse de 0.5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s t le deplacement total 
elant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure' est de W- 50 g. 
[0040] La durete peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui consiste a couper un 
baton de rouge a levres de 8.1 mm et a mesurer la durete a 20° C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe 
Indelco-Chatillon se deplacant a une vfcesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comme la force de cisaillement 
(exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la durete cTune 
composition en stick selon invention va de 30 a 150 g, de preference de 30 a 120 g et par exemple de 30 a 50 g. 
[0041] La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est autopon^e et peut se de liter 
aisement pour former un depdt satisfaisant sur la peau et les levres. En outre, avec cette durete, la composition de 
('invention resiste bien aux chocs. 

[0042] Selon I'inveniion, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide elastique delormable et 
souple, conterant a ('application une douceur elastique remarquable. Les compositions en stick de I'art anierieur n'ont 
pas cette propriete d'elasticite et de souplesse. 

[0043] Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de r invention comprennent une partie lipo- 
phile liee a une partie poiarre. la partie lipophite comportant une chain e carbonee ayant au moins fi stomes de carbone 
notamment. de 18 a 32 atomes de carbone et mieux de IB a 28 atomes de carbone, De preference, la partie polaire 
de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12 
groupemems hydroxyle. les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs cxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs 
oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. En paniculier. le compose amphiphile est un ester choisi parmi 
les hydroxystearates. les oleates. les isostearates du glycerol, du sortsitan ou du methylglucose, ou encore les alcools 
gras ramifies en C l2 a C 2fi comme I'octyldodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on pretere les monoesters 
et les melanges de mono- et de dt-esters. 

[0044] Le taux de compost amphiphile et celui du porymere a heteroatome sont choists selon la durete de gel desiree 
et enlonction de I'application particuliere envisages Les quanthes respectwes de polymere et de compose amphiphile 
doivent etre telles qu'elles permettem I'obtemion d'un stick delitable. En pratique, la quantite de polymere (en matiere 
active) represente de 0,5 a BO % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. La quantite de compose 
amphiphile represente en pratique de 0,1 % a 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 % a 15 %. 
[0045] Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 40 % et mieux plus de 50 % 
d*huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des chainons a heteroatome. En paniculier. la phase grasse 
liquide structure par un squelette de type potyamide contient une quantite majorriaire, a savoir superieure a 50 % du 
poids total de la phase grasse liquide, tfhuite ou melange dtiuiles liquides apolaires notamment hydrocarbonees. 
[0046] Pour une phase grasse liquide structure par un potymere a squelene partiellement silicone, cette phase 
grasse contient. de preference, plus de 40 % et mieux plus de 50 % en poids, d*huile ou melange cfhuiles liquides 
siliconees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 

[0047] Pour une phase grasse liquide structuree par un porymere apolaire du type hydrocarbone, cette phase grasse 
contient avantageusement plus de 40 % et mieux plus de 50 % en poids, rf huile ou melange d'huiles apolaires liquides, 
notamment hydrocarbonees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 
[0048] En paniculier, les huiles polaires de Invention sont : 

- les huiles vegetales hydrocarbonees a tone teneur en triglycerides constitues d'esters efacides gras et de glycerol 
dont les acrdes gras peuvent avoir des longueurs de chalnes variees, ces demieres pouvant etre Hneaires ou 
ramifiees. saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de b!e, de mats, de tournesol, 
de karite, de hern, d'amandes douces, de macadamia. cfabricot, de soja. de colza, de coton, de lujerne, de pavot. 
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de potimarron, de sesame, de courge. d'avocat. de noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, 
d'orge, de quinoa, d'oJive, de seigle, de carthame, de bancoulier, de passrfiore, de rosier muscat ; ou encore les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par ta societe Stearineries Dubois ou ceux ven- 
dus sous les denominations Migtyol 810. 812 et 616 par la society Dynamit Nobel ; 

s - les huiles ou esters de symhese de formule RgCOORg dans Isqueile R 5 repre" sente le reste d'un acide gras su* 
perieur lin^aire ou ramifie comportant de 1 a 40 et mieux de 7 a 19 atomes de carbone et Rg represente une 
chaine hydrocarbonee rannifiee contenant de 1 a 40 et mieux 3 a 20 atomes de carbone, avec Rg + R 6 £ 1 0 comme 
par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate d'isononyle, ie benzoate d'alcool en 
C 12 a C l5 , le myrtstate d'isopropyle, le palmriaie tfethyl^hexyte, des octanoates, decanoates ou ricinoleates 

»o d'alcools ou de polyalcools ; les esters hydroxy^ s comme le lactate d'isostearyle, le maiate de di-isostearyle ; et 

les esters du pemaerythritol ; 

les Others de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone; 
les alcools gras en Cg a C 26 comme I'alcool old i que ; 
leurs melanges. 

is 

[0049] Les huiles apolaires selon Trnvention sont en particulier les huiles silicones teltes que les potydimdthylsi- 
loxanes (PDMS) volatils ou non, Iin6aires ou cycliques, liquides a temperature ambiame ; les polydimethylsiloxanes 
comportant ties groupements alkyle, alccxy ou phenyle. pendant et/ou en bout de chaine siliconee. groupements ayanl 
chacun de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones phenyl6es comme les phenyl trimethicones, les phenyl dime"thi- 

so cones, les phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl dimithicones, les diphenyl m6thyldtphenyl trisiloxa- 
nes, les 2-ph6nylethyt trimethylsilcxysilicates ; les hydrocarbures ou fluorocarbures tineaires ou ramifies d'origine syn- 
thetique ou minerale. volatils ounon comme les huiles de paraffins volatiles (telles que les isoparaffines, Pisododecarie) 
ou non volatiles et ses derives, ta vaseline, les polydeoenes. le polyisobutene hydrogeni tel que le parleam, le squalane. 
et leurs melanges. De preference, les huiles struciurees, el plus specialement celles structures par les potyamides 

& et en particulier ceux de lormules (I) ou les potyurfithanes ou fes polyurees ou les poryuree-polyurethanes, sent des 
huiles apolaires du type hydrocarbone d'origine minerale ou synthetique. choisies en particulier parmi les hydrocarbu- 
res notamment les alcanes comme Phuile de parl6am, les isoparaffines dont l'isodod6cane, le squalane et leurs me- 
langes. 

[0050] La phase grass e liquide repr6sente, en pratique, de 5 a S9 % du poids total de ta composition, de preference 
ao de 20 a 75 %. 

[0051] La composition de Invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans le domaine 
concerne, choisi notamment parmi 1'eau eventuellement epaissie ou getifiee par un epaisstssant ou un gelifiant de 
phase aqueuse, les antioxydants, les huiles essentieiles, les conservateurs, des parfums, des neutraiisants, des po- 
lymeres liposolubles. des actifs cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple des emollients, des hydratants, 
35 des vttamines, des acides gras essentiels, des filtres soiaires, et leurs melanges. Ces additifs peuvent dtre presents 
dans ta composition a raison de 0 a 20% du poids total de ta composition et mieux de 0 a 10%. Avantageusement. la 
composition contient au moins un act if cosmelique ou dermatologique. 

[0052] Bien entendu rhomme du metier veilfera a choisir les eventuels additifs compiementaires et/ou leur quantity 
de telle maniere que les p,ropri6i6s avantageuses de ta composition selon ('invention ne soient pas ou substantiellement 
4 ° pas. altdrees par fadjonction envisagee. 

[0053] La composition selon linvention peut se presenter sous la forme d'une composition teint6 e dermatologique 
ou de soin des matieres keratiniques comme la peau. les levres eVou les phaneres, sous forme d'une composition de 
protection sola ire ou cfhygiene corporelle notamment sous forme de produit d6odorant ou d6maquillant sous 1orme 
de stick. Elle peut notamment etre utitisee comme base de soin pour ta peau. les phaneres ou les levres (baumes a 
levres, protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour ia peau, les ongles ou les 
cheveux). 

[0054] La composition de ('invention peui egalement se presenter sous la forme d*un product colore de maquillage 
de la peau, en particulier un lond de mint, presemant eventuellement des propria es de soin ou de traitement, un blush, 
un tard a joues ou a paupieres, un produit anti<eme, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage 
so des levres comme un rouge a levres. presemant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; de maquillage 
des phaneres comme tes ongtes, les cils en particulier sous forme tfun mascara pain, les sourcils et les cheveux 
notamment sous forme de crayon. En particulier. ta composition de I'invention peut etre un produit cosmetique conte- 
nant des actifs cosmetiques et/ou dermatologiquBs. 

[0055] Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquemenl ou dermatologiquement acceptable, a 
& savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau. les 
phaneres ou les levres d'etre* humatns. Par cosmetiquemem acceptable, on entend au sens de f invention une com- 
position tfaspect, d'odeur et de toucher agreables. 

[0056] Selon I'invention, fa composition contient une matiere colorame qui peut etre choisie parmi les colorants 
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lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments el les nacres habit uellement utilises dans les compositions cosme- 
itques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante est generafement presente a raison de 0,0i a 
40 % du poids total de la composition, de preference de i a 35 % et mieux de 5 a £5 %. 

[0057] De preference, la matiere colorante contient essentiellement des pigments et/ou des nacres en vue d'obtenir 

£ un maquiliage couvrant, c'est-a-dire ne laissant pas voir la peau, les levres ou les phaneres. Les pigments permettent, 
en outre, de reduire !e toucher collant des compositions, contra ir em ent a des colorants solubles. 
[0056] Les colorants liposolubles sOnt par exemple'le rouge "Soudan, le*DC Red 17rie DC Green 6. le p-carotene, 
I'huile.de soja. le brun Soudan, le DC Yellow n, le DC Violet 2, le DC orange-5, le jaune quinoleine. Us peuvent 
representer de 0 a 20 % du poids tie la compositions et mieux de 0.1 a 6 % (si presents). 

70 [0059] Les pigments peuvent etre blancs ou colores, minereux et/ou organiques, enrobes ou non. On peut citer, 
parmi les pigments mineraux, le dioxyde de thane, eventuellement traite en surface, les cxydes de zirconium ou de 
cerium, ainsi que les oxydes de 1er ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. I'hydrate be chrome et le 
bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone. les pigments de type D & C, et les 
laques a base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer 

J 5 de 0 a 40 %, de preference de 1 a 35 %, et mieux de 2 a 25 % du poids total de la composition. 

[0060] Les pigments nacres (ou nacres) peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica 
recouvert de thane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica tilane avec des oxydes 
de ier, le mica litane avec notamment du bleu terrique ou de roxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga- 
nique du type prfecite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representer de 0 a 

so 20 % du poids total de ta composition et mieux de 0,1 a 15 % (si presents). 

[0061] La composition selon P invention peut etre fabriquee par les procedes conn us, generalement utilises dans le 
domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre fabriquee par le proc6d6 qui consiste a chaufler le polymere 
au moins a sa temperature de ramollissement, a y ajouier le ou les composes amphiphfles, les matieres colorantes et 
les edditrfs puis a meianger le tout jusqu'a I'obtentron d'une solution claire, transparente. Le melange homogene obtenu 

25 peut alors fetre coulS dans un moule approprie comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de 
conditionnement (boTtier ou coupelle notamment). 

[0062] L'invention a encore pour objel un proc6d6 cosmetique de so in, de maquiliage ou de traitement des matieres 
keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des levres et des phaneres, comprenant t'application sur 
les matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus. 

3D [0063] L'invention a aussi pour objet P utilisation d'une quant he" suffisante d'au moins un potymere de masse mole- 
culaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 1 0 O0O, comportant a) un squelette polym6rique. 
ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heAeroatome, et b) au moins une chaine grasse 
pendante et/ou au moins une chaine grasse terminals, eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes 
de carbone, liees a ces motifs, ces chaTnes grasses representant de 40 a 96 % du nombre total des motifs a hetdroatome 

35 et des chaTnes grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physioiogiquemenl 
acceptable, exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquide et une matiere colorante, pour structurer 
ladite composition sous forme d'un solide autopone" et en paniculier de durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 
20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g. 

[0064] L'invention a encore pour objet ('utilisation cf une phase grasse continue liquide, structuree essentiellement 
so par une quantite suffisante d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 
et mieux de 1 000 a 10 000, comportant a) un squelette potymerique. ayant des motHs de repartition hydrocarbones 
pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse 
terminate eventuellement fonctionnalis6es, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, ces chatnes 
grasses representant de 40 a 96 % du nombre total des motifs a h6teroatome et des chaTnes grasses, dans une 
composition cosmetique ou pour ta fabrication d'une composition physioiogiquemenl acceptable, rigide notamment 
autoportee et ayant par exemple une durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et par example de 20 
a 600 g, exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 

[0065] L'invention a encore pour objet ^utilisation d'une quantite suffisante cTau moins un polymere de masse mo- 
teculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000. comportant a) un squelette potymerique ayant des motifs de 

50 repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins une chaine grasse pendante ettou au 
moins une chaine grasse terminale, eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a 
ces motifs, ces chaTnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et ces chaTnes 
grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologtquement acceptable, 
contenant une phase grasse continue liquide et une matiere colorante, pour structurer ladite composition sous forme 

& d'un solide autopone et ayant par exemple une durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et par 
exemple de 20 a 600 g. 

[0066] L'invention a encore pour objet rutilisatton d'une phase grasse liquide continue, structuree essentiellement 
par une quantite* suffisante d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000. 
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comportant a) un squelette polymerique. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un hete- 
roatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement 
tonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grasses representam de 40 a 
98 % du n ombre total des motifs "a heteroaiome et des chaines grasses, cans une composition cosmetique ou pour 
s la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comme agent pour limit er la migration de ladfte com- 
position. 

[0067] L'invention a encore pour objet, un precede cosmetique pour limiter ia migration d'une composition cosmeti- 
que contenam une phase grasse liquids, consist ant a structurer ladite phase grasse par une quant ite suffisante d'au 
moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids altant de 1000 a 30 000. comportant a) un squelette 
if polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus cfau moins un heteroatome, et b) au moins une 
chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement lonctionnalisees, ayant de 12 
a 120 atomes de carbone. liees a ces motrfs, les chaines grasses representam de 40 a 98 % du nombre total des 
motifs a heteroatome et des chaines grasses. 

[0068] L'invention a encore pour objel un stick de maquiltage de la peau, des levres et/ou des phaneres. et en 
J£ particulier des levres, contenam au moins un pigment en quantite sutfisante pour naquiiler la peau. les levres et/ou 
les phaneres et une phase grasse continue liquide, structure par au moins un polymere de masse mot6cutaire moyen- 
ne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motrfs de repetition hydro- 
carbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine 
grasse terminale ayant de 12 a 120 atomes de carbone. Ii6es a ces motifs, les chaines grasses representam de 40 a 
so 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, le pigment, la phase grasse et le potymere 
formant un milieu physiologiquement acceptable. 

[0069] L' in vent ion est iilustree plus en detail dans les ex em pies survants. Les pourcentages sont donnes en poids. 
Exemple 1 : Rouge e levres 

25 

[0070] 

* Uniclear 60 25,0 % 
Huile de parleam 56,0 % 

so - PolygIyceryl-2 potyhydroxystearate 10,0% 

Pigments (oxyde de fer brun + oxyde de titane) 9,0 % 

[0071] Preparation : On solubilise (ou dissous) HJnictear 60 grace au potyglyceryl-2 poryhydroxystearate dans Vhutle 
de parleam. a 1 00 °C. puis on ajout les pigments. L'ensemble est melange a I'aide cTuneturbine defloculeuse (Raynerie) 

3S puis eoufe dans des moules de rouge a levres. 

[0072] On obtient un stick de rouge a levres ayant une durete de 425 g mesur£e a I'aide de 1'analyseur de texture 
TA-XT2 a 20 B C. Le rouge a levres obtenu est brillant et non migrant Ceci a 6te confirm^ par un test sur un panel 
d'experts en comparaison avec un produit brillant de Pari ant6rieur Rouge Absolu oe Lancome. Le rouge a levres de 
I'invention a ete jugee plus brillant a I'application que celuide Tart anterieur pour l'ensemble des testeurs et moins 

40 migrant au bout de 2 heures de port. 

Exemple 2 : Fard a psupleree anhydre 
[0073] 

• Uniclear 80 25.0 % 
Huile de parleam 35.1% 

- Oleate de glyceryle 31 .25 % 
Pigments"" qspl00% 

so 

[0074] Ce fard a paupieres sous forme de stick e ete realise comme dans 1'exemple l . II est brillant et non migrant. 
Exemple 3 : Rouge e levres 
55 [0075] II se difterencie de celui de I'exemple 1 par I'emploi de TUniclear 100 au lieu de PUniclear 80. 
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Conire exempte 

[0076] On a reproduit I'exemple 1 de rouges a levres en remplacant le polyamide Uniclear 60 par le polyamide 
Versamid® 630 vendu par la society Henkel. puis par le poryamtde MacromehQD 621 2 vendu aussi par la societe Henkel, 
5 ces deux polyamide s &an! exempts de groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle a au moins 4 atomes de 
carbon e. lie au spue ten e poryamtde par un groups ester. 

[0077] Les produits obtenus sont totalement heterogenes et sous lorme bi-phasee. Its n'ont nullemeht I'aspect et la 
durete cfun stick. 

70 

Revendications 

1. Composition solide structuree com en ant au moins une matiere colorante et une phase grasse continue liquide. 
structure" e par au moins un poiymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, componant 
a) un squelette polymerique, ayant des motris de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, 
et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate. 6ventuetlement tone* 
tionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chalnes grasses representant de -40 a 
98 % du nombre total des motHs a heteroatome et des chatnes grasses, ladhe composition se presentant sous 
torme d'un solide, exempte de cire, la matiere colorante, la phase grasse liquide et le poiymere lormant un milieu 

*o physioiogiquement acceptable. 

2. Composition solide selon la revendication 1 , caracterisee en ce qu'elle est autoportee. 

3. Composition structuree conlenant au moins une matiere colorante et une phase grasse continue liquide, structuree 
2S par au moins un poiymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un 

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moins un heteroatome, et b) 
au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement tonctionnali- 
sees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 96 % 
du nombre total des motifs a heteroatome et des chatnes grasses, tadite composition se presentant sous forme 
3D d'un solide de durete allant de 20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 g et etant exempte de cire, la matiere 

colorante, la phase grasse liquide et le poiymere lormant un milieu physioiogiquement acceptable. 

4. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chatnes grasses represented 
de 50 a 95 % du nombre total des mo tils a heteroatome et des chatnes grasses. 

35 

5. Composition selon Tune des revendtcations precedentes. caracterisee en ce oue les motifs a heteroatome sont 
des amides. 

6. Composition selon fune des revendications precedent es. caracterisee en ce que les chatnes grasses pendantes 
<o sont liees directement a Pun au moins desdits heteroatomes. 

7. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chalnes grasses terminates 
sont liees au squelette par des groupes ester. 

*5 8. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chatnes grasses ont de 1 2 
a 66 atomes de carbone. 

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le poiymere est choisi parmi les 
potymeres de formule (1) survante et leurs melanges : 

50 



R 4 R* 



55 



..C-R'-C-N-tf-N- rv-C-R^C-O-R 1 
II II II II 

OO 0 0 
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dans Isquelle n designe un nombre de motils amide lei que le nombre de groupes ester represente de 10 % a 50 
% du nombre lotal des groupes ester el amide ; R 1 est a cheque occurrence independamment un grcupe alkyle 
ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone ; R 2 represent© a cheque occurrence independamment un groupe 
hydrocarbone en C A a C< 2 a condition que 50 % au moins des groupes R 2 representent un groupe hydrocarbone 

- en C^ a C 42 ; R 3 represente a chaque occurrence independamment un groupe organique pcurvus d'au moins 2 

atomes de carbone, d' atomes cfhydrogene et optionnetlement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et 
R* represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C, a C 10 ou 
une liaison directe a R 3 ou un autre R* deTorte que I'atome d'azote auquel sont lies a la 1ois R 3 et R* issse partte 
d'une structure heterocycltque definie par R*-N-R 3 , avec au moins 50 % des R 4 representent un atome d"riydro- 

io gene. 

1 0. Composition selon la revendication precedeme. caracterisee en ce que R 1 est un groupe alkyle en C 12 a C^. 

11. Composition selon Tune des revendicalions 9 ou *;0. caracterisee en ce que R 2 sont des groupes ayant de 30 a 
7 $ 42 atomes de carbone. 

12. Composition selon Tune des revendications prec^dentes, caracterisee en ce que ta composition comprend. en 
outre, au moins un compose" amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB inferieur a 12 et no- 
tamment allant de i a 7 et de preference de 1 a 5. 

20 

13. Composition selon la revendication precfidente, caracterisee en ce que le compose' amphiphile comprend une 
partte lipophile iiee a une panie polaire. la panie Itpophile compcrtant une chaine carbonee ayant au moins 8 
atomes de carbone, de preference de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 16 a 26 atomes de carbone. 

25 1 4. Composition selon la revendication prec£dente, caracte ris6e en ce que la panie polaire est le reste d'un compose 
choi si parmi les alcoois et les potyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxy le, les polyoxyalkylenes comportant 
au moins 2 motils oxyalkytenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyl6n6s et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. 

15. Composition selon rune des revendicalions 12 a 14, caracter*s6e en ce que le compose amphiphile est choisi 
so parmi les hydroxystearates, les oieates, les isostearates du glycerol, du sorbttan ou du methyiglucose. I'octyldo- 

decanol. 

16. Composition selon Tune des revendicalions 12 a 15, caracterisee en ce que le compose amphiphile represente 
de 0,1 a 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 a 15 %. 

17. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le potymere represente de 0,5 
a B0 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. 

1 8. Composition selon t'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le porymere comprend une masse 
moleculaire moyenne en poids aitent de 1 000 a 10 000 et mieux de 2 000 a B 000. 

19. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient 
plus de 40 % et mieux plus de 50 % cfhuile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des chainons a 
heteroatome. 

45 

20. Composition selon rune des revendications 5 6 19, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient plus 
de 40 % et mieux plus de 50 % cfhuiie ou melange cfhuiles liquides apotaires. 

21. Composition selon I'une des revendications prec6dentes. caracterisee en ce que la phase grasse contient au 
so moins une huile hydrocarbon^ d'origine minerale ou synthetique. 

22. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que la phase grasse contient au 
moins une huile apotaire chotsie parmi I'huile de parleam, les isoparaflines, le squalane et leurs melanges. 

&* 23. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide repre- 
sente de 5 a 99 % du poids total de ta composition et mieux de 20 a 75 %. 

24. Composition selon Tune des revendications precede ntes, caracte* rise* e en ce qu'elle constitue une composition de 
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soin et/ou de traitement et/ou de maquiliage des matieres keratiniques. 

25. Composition selon Vune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'eile contient, en outre, au moins 
un actif cosmetique ou dermatoiogique. 

s 

2G. Composition selon Tune ties revendications precedentes, caracterisee en ce qu'eile contieni au moins un edpitit 
choisi parmi I'eau, les anticxydants. les huiles essentielles. les conservateurs. les neutralisants, les poiymeres 
liposolubles. tes charges, les parfums el leurs melanges. 

'*> 27. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'eile se pr£sente sous forme d'un 
gel rigide anhydre transparent, et notamment de stick anhydre transparent. 

28. Composition selon Tune des revendications precedentes, ca racier is6e en ce que la matiere coloranle est choisie 
parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiies. les pigments, les nacres et leurs melanges. 

is 

29. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la matiere colorante est presente 
a raison de 0,01 a 40 % du poids loial de la composition, de preference de 5 a 25 %. 

30. Composition soiide structuree de maquiliage de la peau, des Ievres et/ou des phaneres, contenant au moins un 
2° pigment en quantite sutfisante pour maquiller la peau, les Ievres et/ou les phaneres et une phase grasse continue 

liquide, structuree par au morns un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, 
comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus c?au moins un 
heteroatome, et b) au moins une chatne grasse pendante et/ou au moins une chalne grasse lenminale ayant de 
12 a 120 aiomes de carbone, liees a ces motifs, les chaTnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total 
2* des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, latiite composition se presentant sous forme d'un soiide, te 

pigment, la phase grasse liquide et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

31. Composition set on la revendication 30, caracterisee en ce qu'eile est autoportee. 

30 32. Composition struciuree de maquiliage de la peau. des Ievres et/ou des phaneres, contenant au moins un pigment 
en quantite sutfisanie pour maquiller la peau, les Ievres et/ou les phaneres et une phase grasse continue liquide. 
structure par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allam de 1 000 a 30 000, componant 
a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, 
et b) au moins une chaTne grasse pendante et/ou au moins une chatne grasse terminate ayant de 12 a 120 atomes 

35 de carbon e. flees a ces motifs, les chaTnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a 

heteroatome et des chaines grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un soiide de durete allant de 
20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 Q et mieux de 20 a 600 g, le pigment, la phase grasse liquide et le 
polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

*o 33. Composition structures de rouge a Ievres, contenant au moins un pigment en quantite suffisante pour maquiller 
la peau, les Ievres et/ou les phaneres et une phase grasse continue liquide. structuree par au moins un polymere 
de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant 
des motifs de repetition hydrocarbones pourvus o°au moins un heteroatome, et b) au moins une chatne grasse 
pendante et/ou au moins une chatne grasse terminate ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, 

*s les chaTnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaTnes grasses, 

ladite composition se presentant sous forme d'un soiide par exemple autoporte, le pigment, la phase grasse liquide 
et le polymere lormant un milieu physiologiquement acceptable. 

34. Composition selon fune des revendications 32 et 33, caracterisee en ce que le polymere est un polyamide. 

so 

35. Composition selon fune des revendications 32 a 34, caracterisee en ce que la ou les chaTnes grasses terminates 
sont liees au squelette carbone par des groupes ester. 

36. Composition selon t'une des revendications 1 a 32, 3i a 35, caracterisee en ce qu'eile se presents sous forme de 
55 mascara pain, d'eye liner, de fond de teint, de rouge a Ievres, de blush, de produit deodorant ou demaquiliant, de 

produit de maquiliage du corps, de fard a paupieres ou a joues, de produit anlhceme. 

37. Stick de maquiliage de la peau, des Ievres et/ou des phaneres. et en particulier des Ievres, contenant au moins 
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un pigment en quantity suffisante pour maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres et une phase grasse con- 
tinue liquide, structuree par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 
000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motits de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins 
un heteroatome, et b) au moins une chain e grasse pendant© et/ou au moins une chaine grasse terminale ayant 
* de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 96 % du nombre 

total des motits a heteroatome et des chaines grasses, te pigment, la phase grasse et le porymere tormant un 
milieu physiologiquement acceptable. 

38. Frocede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains. com- 
'<> prenant ("application sur les matieres keratiniques d'une composition cosmetique conforme a 1'une ties revendica- 

tions precedentes. 

39. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 
1000 a 310 000, componant a) un squelette polymerique ayant des chainons motifs de repetition hydrocarbones 
pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse 
terminale, eventuellement tonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motHs. ces chaines 
grasses representant de 40 a 96 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une 
composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, exempte de cire 
et contenant une phase grasse continue liquide et une matiere cotorante, pour structurer ladite composition sous 

20 torme d*un solide autoporte de 20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g. 

40. Utilisation seton la revenriication precedente, caracterisee en ce que le polymere est un polyamide comportant 
des groupements terminaux a fonction ester comportant une chaine hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de 
carbone. 

2S 

41 . Utilisation selon la revendication 34 ou 35, caracterisee en ce que le porymere est associe a un compose amphiphiie 
liquide a temperature ambiante. de valeur de HUB inlerieure a 12 et notamment allant de 1 a 7 et tie preference 
de 1 a 5. 

3D 42. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, structuree essentiellement par une quantity suffisante d'au moins 
un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette pory- 
merique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une 
chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminale, eventuellement tonctionnalisees , ayant de 
12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 9B % du nombre total 

35 des motifs a heteroatome et des chatnes grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une 

com position physiologiquement acceptable, rigid e a ut oporti e, exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 

43. Utilisation selon la revendication precedente, dans laquelle le polymere est un poryamide comportant des grou- 
pements terminaux a lonction ester comportant une chaine hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de carbone 

40 et est associd a un compose amphiphiie liquide de vafeur de HLB inlerieure a 12 et notamment allant de 1 a 7 de 

preference oe 1 a 5, 

44. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 
1 000 a 30 000, comportant a) un squelette porymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus 

*5 d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse ter- 

minale, eventuellement tonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, ces chaines— 
grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une 
composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une 
phase grasse continue liquide et une matiere cotorante, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide 

so autoporte. 

45. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, structuree essentiellement par une quantite suffisante cfau moins 
un polymere de masse moleculaire moyenne en poids aflant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette pory- 
merique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une 

55 chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminale. eventuellement tonctionnalisees. ayant de 

1 2 a 1 20 atomes de carbone, liees a ces motrfs, les chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total 
des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication cf une 
composition physiologiquement acceptable, comme agent pour timiter la migration de iadrte composition. 
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46. Utilisation selon I'une des revendicaiions 39 a 45, dans laquelle ta composition a une durete de 20 a 2 000 9. de 
preference de 20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g. 

47. Precede ccsmetique pour limner la migration d'une composition cosmetique con: e nam une phase grasse liquide. 
5 consistant a structure r tadite phase grasse par une quamite suffisame d'au mo ins un potymere de masse mote- 

culaire moyenne en poics allant de 1000 a 30 000, component a) un squelette polym6rique, syant des motrfs de 
repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un h&eroatome, et b) au moms une chaine grasse pendant e ei/ou 
£u moins une chatne grasse terminate, 6ventuellement lonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone. 
liees a ces moti1s> les chatnes grasses represemant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a h6teroatome et 
jo oes chaines grasses. 
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